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MomMimhullung 

Beschrcihung 
Die Erfindung betrifft eine MonoumhOllung. 

Zur Verpackung von Schokoladenerzeugnissen wie Schokoiadetafeln oder Schokoladestangen, 
Schokoiadebonbons mit oder ohne Oberzug und analoge Stoffe benlltzt man bisher hauptsdchlich mehr- 
lagige Verpackungen, z. B. aus einem Papierblatt, einem Aluminhimbiatt und/oder einem Blatt aus sul- 
furisiertem Papier, wobei die gesamte Mehrlagenverpackung verklebt sein kann. Das Aluminiumblatt hat 
normalerweise eine Dicke von 7 bis 20 pm. 

Diese mehrlagigen Verpackungea entsprecben nicht den heutigen Umweitanforderungen. In eini- 
gen Landern erweist sich die Recyclierung als schwierlg wegen der Notwendigkeit der Trennung der 
verschiedenen Bestandteile, denn die Veipackungen enthahen wesentlicfae Bestandteile nicht allein aus 
Papier, sondero auch aus anderen biologisch nicht abbaubaren und nicht zusammen mit Papier recyclier- 
baren Stoffen, wie z. B, die Alurniniurafolie. 

Es hat sich so eine Notwendigkeit fur eine Monoumhallung fur Schokoladenerzeugnisse ergeben, 
Durch MonoumhOllung erstrebt man eine UmhQllung aus einem Grundstoff, der nicht mehr als 20 Ge- 
wichtsprozent von Fremdstoffen enthfilt, wobei diese Fremdstoffe selbst biologisch abbaubar und recy- 
clierbar sein sollen. 

In diesem Sinn sind Monoumhullungen aus einem Blatt oder einem Komplex synthetischer Poly- 
mere in einer Dicke von 15 bis 50 Jim bekannt, die auf einer Seite mit Aluminium metallisiert sein k5n- 
nen. Diese Monoumhtillungen sind jedoch nicht immer zur Umhtlllung aller Schokoladenprodukte 
brauchbar, weil sie keine Faltung der MonoumhOllung zulassen, Daher kCnnen diese Kunststoffinono- 
umhtllhingen in den vorhandenen Verpackungsmaschinen fur Schokoladenprodukte nicht zum Einsatz 
kommen. 

Aufgabe der Erfindung ist die Behebung der genannten Schwierigkeiten und die Bereitsteilung 
einer Monoumhallung fUr Schokoladenprodukte, die ftir die Verpackungsfunktion geeignet ist und insbe- 



sondere die Qblichen Sperrfunktionen einer herktfmmlichen Verpackung erfiUH sowie In den herk&nmli- 
chen Verpackungsmaschinen flir Schokoladenprodukte zum Einsatz kommen kann. Vorteilhafter Weise 
cnthilt diese Monoumhullung eine Metallraenge, die ais vernachlfissigbar betrachtet werden kann und die 
keinen Einflufl auf die biologische Abbaubarkeit oder die Recyclierbarkeit der Monoumhttlhing hat. 
Vorzugsweise iSfit sich die Monoumhiillung ohne Schwierigkeiten fatten und besitzt einen ausretchenden 
AblSsewiderstand in der Faltlinie, 

Als L5sung schlagt die Erfindung eine MonoumhOUung auf Papiergnindlage, umfassend 

- ein Trflgerblatt aus Papier, 

• eine Beschichtung aus einem Vormetallisierungslack auf mindestens einer Flfiche des Trflgerblat- 

tes t 

- einen dllnnen Metallnberzug auf derjenigen Fiache jeder Beschichtung des Vormetallisienmgs- 
lacks, die zu dem TrSgerbiatt entgegengesetzt iiegt, 

- eine Beschichtung aus einem Schutzlack auf derjenigen Fiache des dOnnen MetaUOberzugs, die 
zu dem TrSgerblatt entgegengesetzt Iiegt, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Tragerblatt der zum Etopacken von Schokoladeerzeugnissen 
bestimmten MonoumhOUung aus einem gesundheitlich unbedenklichen Papier der Gruppe einseitig be- 
schichteter Papiere, zweiseitig symmetrisch oder unsymmetrisch beschichteter Papiere oder unbescnichte- 
ter Papiere besteht, die zur Bindung des Vonnetallisierungsiacks bebandelt sind, daB das Papier einen 
Hauptteil und/oder Beschichtungen einschiie&t, die em fettabweisendes Mittel enthaften, und daB die 
Beschichtungen aus Vormetallisiemngsiack, die dflnnen MetaUuberzQge und die Beschichtungen aus 
Schutzlack insgesamt hOchstens 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise 10 Gewichtsprozent, des Gesamtge- 
wichts der MonoumhOUung ausmacben. 

Eine derartige UmhCillung erftillt vollstandig die Anfordenmgen an eine Monoumhiillung und sie 
kann in die Heretellung von Recyclingpapier ohne TYennbehandiung eingefllhrt werdea. Ihre Verwen- 
dung in vorhandenen Verpackungsmaschinen bereitet keine Schwierigkeiten, denn die MonoumhOUung 
IfiBt sich wie ein Papierblatt fallen. Das der Monoumhullung zugesetzte fettabweisende Mittel ist wegen 
seiner Eigenschaft der Fettdichtigkeit air die Einpackung von Schokoladenprodukten, die von Haus aus 
fetthaltig sind, erforderiich» 

Nach einer bevorzugten Ausftthrungsform der Erfindung ist die dQnne Metallschicht auf der 
Grundlage eines Metalls aus der Gruppe von Aluminium, Silber und Gold oder einer geeigneten Metal- 
legierung ausgewahlt Sie hat vorzugsweise eine Dicke von 200 bis 500 A, vorzugsweise 300 bis 400 A 
hat. Auflerdem biklet sie eine Sauerstoffsperre, eine Wasserdampfsperre und eine Ultraviolettlichtsperre, 
Sie stellt aufierdem eine Notwendigkeit fur die MonoumhOUung dar, weil sie die Kosten herabsetzt und 
die Gefahr von Verunreinigungen unterdrQckt. 

Weitere AusfQhrungsformen der Erfindung sind in den Anspruchen 2 bis 13 angegeben. 
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Die Monoumhttllung nach der Erfindung ist filr die Verpackung von Schokolactenprodukten be- 
stimmt 

Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der folgenden nicbt in einschrankendem Sinn 
zu verstehenden Beschreibung, unter Beaignahme auf die einzige Figur, die einen Schnitt durch eine 
AusfUhrungsform einer UmhOllung nach der Erfindung zeigt 

In der Figur sind die verschiedenen Schichten, die die MonoumhQilung bilden, zor ErhOhung der 
Obersichtlichkeit voneinander getreont dargesteilt Diese Zeicbnung ist nicht maBstabgerecht und die 
Dickenverhaltoisse zwischen den Schichten sind nicht vergleichbar. Der MetailQbeizug hat z. B. eine 
ttbertriebene Dicke, damit das Verstflndnis der Zeichnungen erleichtert ist 

Die in der Zeichnung dargestellte Moaoumbtillung 1 nach der Erfindung umfafit ein Trftgerblatt 2 
aus Papier, hier ein beidseitig symmetrisch beschichtetes Papier* Man erkennt die beiden Schichten 3 und 
4 des beidseitig beschichteten Papiers. Der nicht beschichtete Hauptteil ist mit der BezugszifFer 5 be- 
zeichnet Die beiden Beschichtungen 3 und 4 k&nnen auch asymmetrisch sein, oder die eine der Be- 
schichtungen, z. B. die Beschichtung 3 kann fehlen. An Stelle eines beschichteten Papiers kann man auch 
eine Oberf&cbenbehandlung vorsehen, die das Papier fur die Aufbringung eines Vormetallisierungslacks 
geeignet macht. 

Der Hauptteil 5 und/oder die Beschichtungen 3 und 4 kSnnen ein fettabweisendes Mittel enthalten, 
das die Monoumhtiliung gegenllber den Schokoladenprodukten fettdicht macht Als fettabweisendes 
Mittel kann man unter anderem fluororganische Verbindungen vorsehen, die normalerweise eingesetzt 
werden. 

Das TYflgerblatt hat eine Stfirke, die der Verwendung am besten entspricht Vorteilhafterweise hat 
das Trflgerblatt ein Gewicht zwischen 40 und 120 g/m 2 , vorzugsweise zwischen 50 und 100 g/m 2 . Es ist 
bedruckbar, z. B. durch Photogravure oder durch Offset-Druck. Dieser Druck 6 ist in der anliegenden 
Figur angegeben, der im dargesteilten Fall die AuBenflfiche der MonoumhQilung 1 darstellt 

Das Trfigerblatt aus Papier ist selbstverstandlkh gesundheitlich unbedenklich und filr Lebensmit- 
telverpackung geeignet Vorzugsweise ist es ftlr eine Vakuununetallisierung ohne Entgasung geeignet Es 
hat eine hohe AbUfeefestigkeit gegenUber der Faltung. Sehr wichtig ist, dafi bei der Bildung der Faltung 
die Beschichtung oder die Oberfl&chenbehandlung des Papiers sich nicht an der Faltlinie abl5st Denn 
sonst kfinnte sich die Metallisiemng, die das Tragerblatt abdeckt, abfosen. Dieses wOrde an dieser Stelle 
zu einer wesentlichen Verschlechterung der Sperrfunktion der MonoumhQilung fUhren. 

In dem dargestellten Ausfflhrungsbeispiel ist eine Beschichtung aus Vormetallisierungslack auf 
die Innenflache des Trfigerblattes 2 aus Papier aufgebracht Dieser Lack ist flir eine unmittelbare BerQh- 
rung mit Lebensmitteln, insbesondere mit Schokolade, ausgerOstet Der Lack beruht z. B. auf der Grund- 
iage von Homopolymeren oder Copoiymeren auf Acrylbasis, Vinylbasis oder Nitrocellulosebasis, insbe- 
sondere Vinylacetat oder modifizierte oder unmodifizierte Nitrocellulose, Diese Beschichtung 7 dient zur 



Fixierung filr die Haftung eines dttnnen Metallttberzugs 8 auf dem Trflgerblatt 2 aus Papier. Vorteilhaf- 
terweise dient er audi zur Verstfirkung der Sperreigenschaften der MonoumhQllung. 

Ia dem dargestellten Ausfilhrungsbeispiel ist die Beschichtung 7 vorzugsweise transparent Die 
Monoumhttllung aus Papier erhMlt dadurch einen Metallglanz, z. B. einen SQberglanz Oder einen Gold- 
glanz, je nach der Art des dilnnen MetallUberzugs auf der Beschichtung 7 des Vormetallisienmgslacks. In 
diesem Ausf&hrungsbeispiel hat die Lackbeschichtung ein Gewicht von I bis 5 g/m 2 , vorzugsweise 2 bis 
3 g/m 2 . 

In der anliegenden Figur weist das Trfigerblatt 2 aus Papier mit der Beschichtung 7 aus Vormetal- 
lisierungsiack einen dQnnen MetallUberzug 8 auf. Dieser kann aus Gold, Silber, Aluminium odor einer 
geeigneten Legierung bestehen. Vorzugsweise besteht der MetallUberzug aus Aluminium und besitzt eine 
Dicke z. B. zwischen 200 und 500 A, vorzugsweise zwischen 300 und 400 A. Die MonoumhOUung nach 
der Erfindung enthalt so nur einen unbedeutenden, vernachUlssigbaren Anteii an Aluminium. Neben dem 
Metailgianzeffekt fur die MonoumhOUung stellt der MetailOberzug 8 eine ansreicheade Sperre gegen 
Sauerstoff und Stickstoff dar, so daB das Aroma der umhttllten Stoffe konserviert wird. Der MetallQber- 
zug 8 liefert auch eine Sperre gegen Ultraviolettlicht und hinder! so eine Alterung oder Anderung der 
umhQUten Produkte. SchlieBlich stellt der MetailOberzug 8 eine Wasserdampfsperre und Feuchtigkeits- 
sperre dar. 

In dem dargestellten Ausfilhrungsbeispiel ist eine Beschichtung 9 aus einem Schutzlack auf die 
Innenflfiche des metallislerten Tragerblatts 2 aufgebracht, <L h, in Richtung auf das Schokoladenprodukt 
Dieser Schutzlack ist filr eine unmittelbare BerQhruog mit Lebensmitteln, insbesondere Sdiokolade aus- 
gebiidet Es ist z. B, ein Lack auf der Grundlage von Homopolymeren oder Copolymeren auf Acrylbasis, 
Vinylbasis oder Nitrocellulosebasis, insbesondere eine modiflzierte oder nichtmodifizierte Nitrocellulose. 
Diese Beschichtung 9 schutzt den AluminiumQberzug 8 und macht gegebenenfalls die Innenflfiche be- 
druckbar. AuBerdem verstarkt sie die Sperreigenschaften der Monoumhtlllung. Diese Beschichtung 9 
besitzt ein Gewichl von 1 bis 10 g/m 2 , vorzugsweise 1 bis 3 g/m 2 . 

Nach Wunsch kann man offenbar auch auf der Auflenflfiche des Trftgerblatts 2 aus Papier an Stelle 
des Drucks 6 eine Folge von Beschichtungen entsprechend den Beschichtungen 7, 8, 9 vorsehen, 

Man kann auch einen Druck auf der Beschichtung 9 vorsehen oder zwischen der Metallschicht 8 
und der Beschichtung 9. 

Zur Herstellung einer MonoumhttUung aus Papier nach der Erfindung f&r Schokoladenprodukte 
gemfiB der anliegenden Figur geht man in folgender Weise von 

Man flfihrt ein zweiseitig beschichtetes Papierblatt in eine Lackieranlage, z. B. eine Waizenlackier- 
anlage der Firma POLYTYPE, Schweiz, ein. In dieser Lackieranlage wird eine Beschichtung 7 aus Vor- 
metallisierungsiack auf die Innenflache des Tragerblatts 2 aus Papier durch Vermitthuig einer glatten 
oder profilierten Walze aufgebracht 
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Am Ausgang der Lackieranlage wird das lackierte Tr&gerblatt in eine Vakuummetailisienmgsan- 
lage eingebracht, z. B. eine Einkammermetallisierungsanlage oder eine Mehrkammermetallisierungsanla- 
ge der Firma GALILEO; Italien, oder LEYBOLD, Deutschland. In dieser Metallisienmgsanlage wird ein 
MetallQberzug, z. B. aus Aluminium, auf den Vormetallisierungslack aufgebrachi Das Aluminium wird 
sublimiert und stellt so eine dQnne Schicht dar, z. B. in der Dicke von 200 bis 500 A, vorzugsweise 300 
bis 400 A. Nach den Anforderungen und der gewOnschten Dicke wird das Trfigerblatt 2 einmal oder 
mehrmais in der Metallisierungsanlage behandeH 

Das Trflgerblatt aus metallisiertem Papier wird sodann nochmals in eine Lackieranlage einge- 
bracht, wo die Beschichtung 9 aus einem Schutziack unter Vermittlnng einer glatten oder profilierten 
Walze aufgebracht wird, Nach Wunsch kann man diesen Schutziacks, z. B. auf eine Heliogravure auf- 
bringen. 

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebene und dargestellte AusfQhrungsform beschrfinkt Es 
sind Abwandlungen m5glich, ohne den Erfindungsgegenstand, der in den Anspruchen gekennzeicfanet 
ist, zu verlassen. 
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1. MonoumhMIung (1) auf Papiergrundlage, umfassend 

- ein Tr^gerblatt (2) aus Papier, 

- eine Beschichtung (7) aus einem Vonnetailisierungslack auf mindestens einer Flflche des TrS- 
gerblattes, 

- einen dtlnnen MetallOberzug (8) auf derjenigen F&che jeder Beschichtung (7) des Vormetallisie- 
rungslacks, die zu dem TrSgerblatt (2) entgegengesetzt liegt, 

- eine Beschichtung (9) aus einem Schutziack auf derjenigen Flftche des dOnnen MetaDOberzugs 
(8), die zu dem Trfigerblatt (2) entgegengesetzt liegt, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Trfigerblatt (2) der zmn Einpacken von Schokoladeerzeugnissen 
bestimmten MonoumhQIlung (1) aus einem gesundheitlich unbedenklichen Papier der Gruppe einseMg 
beschichteter Papiere, zweiseitig synunetrisch oder unsymmetrisch beschichteter Papiere oder unbe- 
schichteter Papiere besteht, die zur Bindung des Vonnetailisierungslacks behandelt sind, daB das Papier 
einen Hauptteil (5) und/oder Beschichtungen (3, 4) einschlieBt, die ein fettabweisendes Mittel enthalten, 
und daB die Beschichtungen (7) aus Vormetallisierungslack, die dannen Metalltiberzuge (8) und die Be- 
schichtungen (9) aus Schutziack insgesamt hSchstens 20 Gewichisprozent, vorzugsweise 10 Gewichts- 
prozent, des Gesamtgewichts der MonoumhQIlung (1) ausmacben. 

2. Monoumhttllung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das Tr&gerblatt (2) ein Ge- 
wicht zwischen 40 und 120 g/m 2 , vorzugsweise zwischen 50 und 100 g/m 2 hat 

3. Monoumhflllung nach Anspruch i oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Trflgerblatt (2) fUr 
eine Vakuummetallisierung tauglich ist 

4. Monoumhtlllung nach einem der Ansprtlche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafi das Tr&ger- 
blatt (2) gegen Abblfittern bzw. Abldsen bestfindig ist. 
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5. MonoumhQllung nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Vorme- 
tallisienmgslack fur einen unmittelbaren Kontakt rait Lebensmittein ausgerOstet und aus der Gruppe 
ausgewShlt ist, umfassend Homopolymere oder Copolymere auf Acrylbasis, Vinylbasis oderNhrocellu- 
losebasis. 

6. MonoumhQllung nach einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi die Beschich- 
tung (7) des Vonnetallisierungslacks ein Gewicht von 1 bis 5 g/m 2 , vorzugsweise 2 bis 3 gfm 1 hat. 

7. MonoumhQllung nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafi der dfinne 
MetailQberzug (8) auf der Grundlage eines Metalls ausgewShlt ist aus der Gruppe von Aluminium, Silber 
und Gold oder einer geeigneten Metallegierung. 

8. MonoumhQllung nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der dUnne 
MetailQberzug eine Sauerstoffsperre, eine Wasserdamp&perre und eine Ultraviolettlichtsperre bildet 

9. MonoumhQllung nach einem der AnsprUche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi der dQnne 
MetallQberaig (8) eine Dicke von 200 bis 500 A, vorzugsweise 300 bis 400 A hat 

10. MonoumhQllung nach einem der AnsprQche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dafi die Be- 
schichtung (9) des Schutzlacks fllr einen unmittelbaren Kontakt rait Lebensmittein ausgerQstet ist und aus 
der Gruppe umfassend Homopolymere oder Copolymere auf Acrylbasis, Vinylbasis oder Nitrocellulose- 
basis ausgewShlt ist 

1 1. MonoumhQllung nach einem der AnsprQche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dafi die Be- 
schichtung (9) des Schutzlacks ein Gewicht von 1 bis 10 g/m 2 , vorzugsweise 1 bis 3 g/m 2 hat 

12. MonoumhQllung nach einem der AnsprQche 1 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die Be- 
schichtung (9) aus dem Schutzlack und/oder der dunne Metalluberzug (8) bedruckbar ist 

13. MonoumhQllung nach einem der AnsprQche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dafi eine Seite 
des TrSgerblattes (2) von der Beschichtung (7) aus Vormetallisierungslack, dem dflnnen Metalluberzug 
(8) und der Beschichtung (9) aus einem Schutzlack freibieibtund einen Aufdnick (6) trflgt 



